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NICHTS ERMITTELT 



) Verfahren zur Hersteliung von Blechgegenstanden und Anwendung des Verfahrens 

) Zur Hersteliung von Blechgegenstanden, die durch Punkt- 
schwelften hergestelit werden, wird ein iackiertes Blech 
verwendet, das im Lack ale eieJctrisch leitenden Stoff ein 
Sate enthart, das aus einem Polymeren rnit positiven oder 
negativen Ladungen in ainer konjugierten Polymerketta 
sowie den Gegenionen dazu beateht 
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Beschreibung Stmkturformel 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verf ahren zur Her- 
stellung von Blechgegenstanden nach dem Oberbegriff 

desAnspruchsl. 5 

Damit lackierte Bleche punktgeschweifit werden kdn- 
nen, mufi der Lack elektrisch leitfahig seia Nach dem 
Stand der Technik wird der Lack dazu rait einem Me- 
tallpulver, beispieisweise einem Zinkpulver, versetzt 

Beim Punktschweifien fuhrt das Metall im Lack jedoch 10 

zu einer Auflegierung des Blechs und damit einer Ver- Die Gegenionen, also das Anion (A") in der vorste- 

sprddung des Schweifipunktes. Um diese Auflegierung bend angegebenen Formel, kdnnen beispieisweise Te- 

herabzusetzen, werden daher Bleche mit einer mog- trafluorborat- oder Perchlorat- Anionen sein. 

lichst dunnen Lackschicht verwendet Die dunne Lack- Das Salz, das der Lade enthilt, mit dem das nach dem 

schicht geht jedoch zu Lasten der Korroskmsf estigkeit is erftndungsgemaBen Verf ahren verwendete Blech Qber- 

des so hergestellten Blechgegenstandes. Zudem ist bei zogen ist, wird dem Lack in Pulverf orm zugegebea Der 

dem bekannten Verfahren am SchweiBpunkt, also doit Anteil des Salzes in dem Lack betrigt 5 bis 70, vorzugs- 

wo (tie Lackschicht durchstoBen wird, keine Korro- weise 10 bis 40 Gewichtsprozent, bezogen auf das Ge- 

sionsbestandigkeit gew&hrleistet wicht des getrockneten Lacks. 

Auf der anderen Seite besteht ein groBes Interesse an 20 Der Lack kann ein Epoxydharzlack, ein Polyurethan- 

der Fertigung von Blechgegenstanden, beispieisweise lack, ein Polyesterlack, ein Phenol- oder Harnstoffharz- 

Autokarosserien aus lackierten Blechen, weil es damit lack, ein Celluloselack oder ein Kunstharzlack, also ins- 

mdglich ist, auf weitere KorrosionsschutzmaBnahmen besondere em Alkyd- oder Acrylharzlack sein. 

zu verzichtea Die heutzutage erforderlichen erhebli- Es kann sich z. B. um einen an der Luft trocknenden 

chen Investitions- und Betriebskosten fur die aufwendi- 25 oder einen Einbrennlack handela Sofern der Blechge- 

ge Oberflachenbehandlung, also das Phosphatieren und genstand, der nach dem erfindungsgemaBen Verfahren 

elektrophoretische Tauchlackieren von AutomobDka- hergesteUt wird, eine Automobilkarosserie ist, kann als 

rosserien kdnnten damit entf alien. Lack ein Qblicher Autolack verwendet werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren zur Der Lack kann beispieisweise durch Tauchen oder 

Herstellung punktgeschweifiter, korrosionsfester Blech- 30 Spritzen aufgebracht werden. Vorzugsweise wird das 

gegenstande aus lackierten Blechen berehzustellea Blech jedoch im Coil-Coating- Verf ahren mh dem Lack 

Dies wird erfradungsgemaB mit dem in Anspruch 1 beschichtet 

gekennzeichneten Verfahren erreicht In den Anspru- Das Blech, das nach dem erftndungsgemaBen Verf ah- 

chen 2 bis 7 sind vorteilhafte Ausgestaltungen des erfin- ren verwendet wird, kann z. B. ein Blech aus Stahl, ver- 

dungsgemifien Verfahrens angegebea Im Anspruch 8 35 zinktem Stahl oder Aluminium sein. Ferner ist eine Vor- 

sind bevorzugte Anwendungen des errmdungsgemifien behandlung des Blechs vor dem Lackieren auf der Basis 

Verfahrens genannt von konventionellen, in der Coil-Coating-Industrie ubli- 

Nach dem erfmdungsgemaBen Verfahren wird als chen Konversionsschichten vorteilhaft, also beispiels- 

elektrisch leitender Stoff ein Salz verwendet, dessen ei- weise eine Chromatierung oder Phosphatierung. 

ne Sahkomponente wenigstens ein Poiymeres ist, das Nach dem erftndungsgemaBen Verfahren kdnnen be- 

eine konjugierte Polymerkette aufweist Die konjugier- liebige Blechgegenstande durch Punktschweifien herge- 

te Polymerkette enthalt entweder positive oder negati- stellt werden. Besonders interessant ist das erfindungs- 

ve Ladungen. Das heiBt, daB Porymere ist ein Polyion. gemiBe Verfahren jedoch zur Fertigung von Fahrzeug- 

Die Gegenionen zu den positiven oder negativen La- karosserien, also insbesondere Automobilkarosserien 

dungen des Pofymeren bzw. Polyions stelien die andere 45 sowie Karosserien fur Schienenf ahrzeuge. Ferner kann 

IComponenten des Salzes dan das erfindungsgemaBe Verfahren zur Fertigung von 

Das Polymere kann durch oxydative Polymerisation Flugzeugriimpf en eingesetzt werdea Es ist jedoch auch 

aromatischer oder heteroaromatischer Monomerer er- zur Herstellung von WeiBware, also beispieisweise dem 

halten werden. Die oxydative Polymerisation kann che- Gehause von KLQhlschranken, Waschmaschinen und dgl 

misch oder elektrochemisch, also anodisch erf olgea so einsetzbar. 

Beispieisweise kann das Polymere durch oxidative Durch das Polymer-Saiz, das nach dem erfindungsge- 

Polymerisation von Pyrrol, Thiophen, Azulen, Pyren, mifien Verfahren dem Lack einverieibt ist, ist das Blech 

Furan, Benzol, Selenophen, Pyridazin, Isothionaphten, punktschweiBbar, ohne daB sich RQckstande bilden, die 

Anthrazen, Naphthalin, Fluoren, Ethylsulfid, Propylsul- die Qualitit der SchweiBpunkte beeintrachtigea Die 

fid, Pyrrol, Anilin oder Phenol gebildet, also Polypyrrol, 55 Lackschicht kann daher ausreichend dick sein, um einen 

Polythiophen, Polyazuien, Polypyrea Polyfuran, Poly- sicheren, langanhaltenden Korrosionsschutz zu gewahr- 

phenylen, Polyselenophen, Polypyridazin, Polyisothia- leisten, wie er beispieisweise fut eine Automobilkaros- 

naphten, Polyanthrazen, Polynaphthalia Polyfluoren, serie verlangt wird Vor allem diejenigen Polymere, die 

Polyethylensulfid, Polypropylensulftd, Polypyrrol, Poly- ein Heteroatom in der konjugierten Polymerkette ent- 

anilin oder Polyphenylenoxid seia 60 halten, weisen zudem hervorragende Korrosionsschutz- 

Polymere, die Heteroatome in der konjugierten Poly- eigenschaften auf. Dies gilt beispieisweise fur Polyanilin, 

merkette enthaltea die die positive bzw. negative La- Polypyrrol und Polythiophea 

dung aufweisea werden bevorzugt Zwar verschwindet das erfindungsgemaB verwendete 

Die Heteroatome kdnnen dabei insbesondere Stick- Polymersalz in dem Lack mitsamt dem Bindemittel beim 

stoff, Sauerstoff und/oder Schwefel seia 65 Punktschweifien durch Verdampfen oder Pyrrolyse, wie 

Besonders bevorzugt werden als Polymere mit konju- sich gezeigt hat, besitzt das Polymer-Salz im Lack um 

gierter Polymerkette Polyanilia Polypyrrol und Poly- den SchweiBpunkt jedoch Qberraschenderweise erne 

thiophen verwendet Polyanilin hat dabei z. B. folgende antikorrosive Wirkung, die sich auch auf den SchweiB- 
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punkt erstreckt Durch diese Feirochutzwirkung des 
Polymer-Salzes ist ein guter Korrosionsschutz des 
SchweiBpunktes gewahrleistet, aber auch der Schnitt- 
kanten des Blechs. 

Die eiektrische Leitffthigkeit der Polymere, die erfin- 
dungsgem&B verwendet werden, liegt darin begrQndet, 
daB die Polymer-Kette ein integriertes System konju- 
gierter Doppel- oder Mehrfachbindungen aufweist, in 
dem die Elektronen fiber die an der Konjugation betei- 
ligten Atome delokalisiert sind. Da derartige Polymere 
hiuftg farbig sind, kann der elektrisch leitende Stoff bei 
dem erfindungsgemaBen Verfahren zugleich als Farb- 
pigmentfungieren. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Hersteilung von Blecbgegenstan- 
den durch Punktschweiflen eines Blechs, welches 
mit einem Lack Qberzogen ist, der einen elektrisch 
leitenden Stoff enthalt, dadnrch gekennzeichnet, 
daB der elektrisch lehende Stoff ein Salz ist, das aus 
wenigstens einem Polymeren mit entweder positi- 
ven oder negativen Ladungen in einer konjugierten 
Polymerkette sowie aus den Gegenionen zu den 
positiven oder negativen Ladungen des Polymeren 
besteht 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Polymere aus aromatischen oder 
heteroaromatischen Monomeren durch oxidative 
Polymerisation gebildet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Polymere die Heteroatome, 
die die poshiven oder negativen Ladungen aufwei- 
sen, in der konjugierten Polymerkette enthalt 

4. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Heteroatome 
Stickstoff-, Sauerstoff- und/oder Schwefelatome 
sind. 

5. Verfahren nach einem der vorstehenden AnsprQ- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil des 
Salzes in dem Lack 5 bis 70 Prozent, bezogen auf 
das Gewicht des getrockneten Lacks, betr&gt 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden AnsprQ- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Polymere 
Polyanflin, Polypyrrol und/oder Porythiophen ist 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden AnsprQ- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Gegenion ein 
Tetrafluorborat- oder Perchloration ist 

8* Anwendung des Verfahrens nach einem der vor- 
stehenden AnsprQche zur Hersteilung einer Fahr- 
zeugkarosserie, eines Flugzeugrumpfes oder von 
Weifiware. 
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